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Beschreibung 

Organischer Feld-Effekt -Transistor, Verfahren zur Struktu- 

rierung eines OFETs und integrierte Schaltung 

5 ...... 

Die Erfindung betrifft einen Organischen Feld-Ef f ekt-Transi- 
stor, ein Verfahren zur Strukturierung- eines OFETs und eine 
integrierte Schaltung mit verbesserter Strukturierung der 
Funkt ionspolymerschichten . 

10 ■- / 

Organische integrierte Schaltkreise (integrated plastic cir- 
cuits) auf der Basis von OFETs werden fiir mikroelektronische 
Massenanwendungen und Wegwerf -Produkte wie Identif ikations- 
und Produkt-*tags" gebraucht. Ein *tag* ist z.B. ein elektro 

15 nischer Streif encode, wie er auf Waren angebracht wird oder 
auf Koffern. OFETs haben ein weites Einsatzgebiet als RFID- 
tags: radio frequency identification - tags, die nicht nur 
auf der OberflSche angeordnet sein nrilssen. Bei OFETs f\ir die 
se Anwendungen kann auf das excellente Betriebsverhalten der 

20 Silizium-Technologie verzichtet werden, aber daf\ir sollten 
niedrige Herstellungskosten' xmd~mechwisch^ 
wahrleistet sein. Die Bauteile wie z.B. elektronische Strich 
Kodierungen, sind typischerweise Einwegeprodukte und sind 
wirtschaf tlich nur interessant, wenn sie in preiswerten Pro- 

25 zessen hergestellt werden. 

Bisher wird, wegen der Hers tellungskos ten, nur die Leiter- 
schicht des OFETs strukturiert . Die Strukturierung kann nur 
uber einen zweistufigen Prozess („Lithographiemethode u vgl. 

30 dazu Applied Physics Letters 73(1), 1998, S. 108. 110 und 

Mol.Cryst.Liq. Cryst. 189,1990, S. 221-225) mit zunSchst voll 
flachiger Beschichtung und darauf folgender Strukturierung, 
die zudem materialspezif isch ist, bewerkstelligt werden. Mit 
„MaterialspezifitSt n ist gemeint, dass der beschriebene Pro- 

35 zess mit den genannten photochemischen Komponenten einzig an 
dem leitfahigen organischen Material Polyanilin funktioniert 
Ein anderes leitfahiges organisches Material, Z .B. Polypyr- 
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rol, lisst sich so nicht ohne wei teres auf diese Art struktu- 
rieren. 

Die fehlende Strnkturierung der.anderen Schichten, wie zumin- 
5 dest die der halbleitenden und der isolierenden Schicht aus 
Funktionspolymeren, filhrt zu einer deutlichen Leistungssen- 
kung der erhaltenen OFETs, darauf wird aber trotzdem aus Kos- 
tengrunden verzicbtet. Die strukturierte Schicbt kann mit an- 
deren bekannten Verfahren (wie z.B. Drucken) nur so struktu- 

10 riert werden, dass die L&nge 1, die den Abstand zwischen 

Source und Drain Elektrode bezeichmet und damit ein Mafi fur 
die Leistungsdichte des OFETs darstellt zumindest 30 bis 
50 /zra betragt. Angestrebt werden aber LcLngen 1 von unter 
10 fim, so dass auSer der aufwendigen Lithographie-Methode mo- 

15 mentan keine Strukturierungsmethode sinnvoll erscheint. 

Aufgabe der Erfindung ist daher ein kostengiinstiges und mas- . 
senf ertigungstaugliches Verfahren zur Strukturierung von 
OFETs mit hoher Aufl&sung zur Verfiigung zu stellen. Weiterhin 
20 ist Aufgabe der Erfindung, einen leistungsstarkeren, weil mit 
mehr- strukturierten Schichten ausgestatteterr sowie einen kom- 
pakteren OFET zu schaf f en, der mit einem geringeren Abstand 1 
herstellbar ist. 

25 Gegenstand der Erfindung ist ein Organischer Feld-Effekt- 
Transistor (OFET) , zumindest folgende Schichten auf einem 

Substrat umfassend: 

eihe organische Halbleiterschicht zwischen und ilber zu- 
mindest einer Source- und zumindest einer Drain-Elek- 
30 trode, die aus einem leitenden organischen Material 

sind, 

eine organische Isolationsschicht uber der halbleitenden 
Schicht und 

eine organische Leiterschicht, 
35 wobei die Leiterschicht und zumindest eine der beiden anderen 
Schichten strukturiert ist. Aufierdem ist Gegenstand der Er- 
findung ein Verfahren zur Strukturierung eines OFETs durch 
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Rakeln von zumindest einem Funktionspolymer in eine Negativ- 
Form. SchlieSlich ist Gegenstand der Erfindung eine inte- 
grierte Schaltung, die zumindest einen OFET, der zumindest 
eine strukturierte Leiterschicht und eine weitere struktu- 
5 rierte Schicht hat, umfasst. 

~ Als Negativ-Form wird eine strukturierte. Schicht oder ein 
Teil einer strukturierten Schicht bezeichnet, die Vertiefun- 
gen enthalt, in die das Funktionspolymer, das z.B. eine 
10 Elektrode eines OFETs oder eine Halbleiter- oder eine Isola- 
. torschicht bildet, durch Rakeln eingefilllt wird. 

Das Verfahren umfasst folgende ArbeitsschritteT 

a) auf einem Substrat oder einer unteren Schicht wird eine, 
15 ggf . vollflSchige Formschicht, die nicht auf den Bereich, 

der strukturiert werden soli beschrinkt. sein muss, aufge- 
bracht. Diese Formschicht ist nicht das Funktionspolymer 
(also halbleitende, leitende oder isolierende Schicht) , 
sondern ein anderes organisches Material, das als Form 
20 oder Klischee fur die leitende organische Elektroden- 

*■ - schicht- dient7 Dieses^- andere~ organische Material" sollte" 
isolierende Eigenschaf ten haben. 

b) die Formschicht erhalt durch Imprinting (Eindrucken eines 
Stempelabdrucks mit nachfolgender Aushartung durch Belich- 

25 ten) Vertiefungen, die den Strukturen entsprechen, 

c) in diese Vertiefungen wird dann das Funktionspolymer fliis- 
sig, als Ldsung und/oder als Schmelze hineingerakelt . 

Die Negativ-Form der Struktur auf der Formschicht kann durch 
30 die Imprintmethode, die eine auf dem Gebiet der elektroni- 
schen und mikroelektronischen Bauteile ausgereif te Technik 
darstellt, auf dem Substrat oder einer unteren Schicht er- 
zeugt werden. Das Material der Negativ-Form kann ein UV- 
hartender Lack sein,. der nach Imprinting und Belichten Ver- 
35 tiefungen besitzt. 
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Dafiir geeigneten Lacke sind kommerziell erh&ltlich und die 
Methode sie durch Imprinting zu strukturieren, ist literatur- 
bekannt. Allgemein wird bei dem Imprinting auf das ungehSrte- 
te Formpolymer, das als Schicht auf dem Subs t rat oder einer 
5 unteren Schicht aufgebracht ist, ein Stengel so eingedrdckt, 
dass Vertiefungen in der Art, wie die Strukturierung erfolgen 
soil, entstehen. Die mit Vertiefungen versehene SchichtT wird 
dann entweder thermisch oder durch Bestrahlung geh&rtet, wo- 
durch die feste Formschicht entsteht, in die das Funktionspo- 
10 lymer eingerakelt werden kann. 

Der Vorteil der Rakel -Methode besteht darin, dass die schwie- 
rige Strukturierung yon Funktionspolymeren durch die einge- 
fahrene und bewShrte Imprint methode vorbereitet wird. Dadurch 

15 kann auf einen reichen technischen Hintergrund zuriickgegrif - 
fen werden und es konnen extrem feine Strukturen erzielt wer- 
den. Die Rakel -Methode ist zudem nicht material spez if isch. 
Mit der Rakelmethode kann vielmehr Polyanilin, aber auch je- 
des andere leitfShige organisches Material, wie z.B. Polypyr- 

20 rol, zur Herstellung von Elektroden eingesetzt werden. Ebenso 
kann damit ' jedes - andere"organische~ Material - wie^z .Br POlythi- 
ophen als Halbleiter und/oder Polyvinylphenol als Isolator 
eingerakelt und somit strukturiert werden, also der gesamte 
OFET. 

25 

Nach einer Ausfuhrungsf orm des Verfahrens wird die Negativ- 
Form nach erfolgter AushSrtung des Funktionspolymers ent- 
fernt, so dass ein eventuell durch Verdunstung des Ldsungs- 
mittels oder Schrumpfung entstandener Hdhenunterschied zwi- 
30 schen Funktionspolyraer und Negativ-Form vermindert wird. 

Ein anderer Ansatz, einen gegebenenf alls entstandenen H6hen- 
unterschied zwischen Negativ-Form und Funktionspolymer zu 
vermeiden, liegt in der Wiederholung des Einrakelvorgangs , 
35 wodurch das Volumen der Negativ-Form einfach weiter aufge- 
fullt wird. 
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In der Regel" kann man die Funktionspolymere weitgehend in ih- 
rer optimal en Konsistenz belassen. So besitzt z.B. Polyanilin 
als leitf&higes organisches Material bei optimaler LeitfShig- 
keit eine bestimmte Viskosit&t. Wenn Polyanilin beispielswei- 
5 se gedruckt werden soli und nicht eingerakelt, so muss seine 
Viskositat auf einen der Druckmethode angepassten Wert einge- 
stellt werden. Das bedeutet meistens Einbusse der Leitfahig- 
Jceit. Fiir das Rakeln ist die Viskositatsspanne ungleich grd- 
fier als f\ir das Drucken, so dass in aller Regel keine Visko- 
10 sit&tsanderungen am organischen Material vorgenommen werden 
rmissen. 

SchlieSlich ist ein Vorteil der Rakelmethode die F&higkeit zu 
dicken Schichten. So ist z.B. die Leitf Shigkeit von 1 /im di- 
15 cken Polymerelektroden ef fektiv hdher als bei iiblicherweise 
0,2 Schichtdicke. Ein OFET mit einer Schichtdicke im Be- 
reich von bis zu 1/nn, insbesondere im Bereich von 0,3 bis 
0,7 /zm ist deshalb vorteilhaft. 

20 Als „Funktionspolymer w wird hier jedes organische, metallor- 
ganiscHe urid/bder "anorganrscfie" MateriaT~bezeic^ f iink-" 

tionell am Aufbau eines OFET und/oder einer integrierten 
Schaltung aus mehreren OFETs beteiligt ist. Dazu zihlen bei- 
spielhaft die leitende Komponente (z.B. Polyanilin), das eine 

25 Elektrode bildet, die halbleitende Komponente, die die 

Schicht zwischen den Elektroden bildet und die isolierende 
Komponente. Es sei ausdrucklich darauf hingewiesen, dass die 
Bezeichnung „Funktionspolymer* demnach auch nicht polymere 
Komponenten, wie z..B. oligomere Verbindungen, umfasst. 

30 

Als „organisch* wird hier kurz alles, was w auf organischem 
Material basiert* bezeichnet, wobei der Begriff „ organisches 
Material* alle Art en von organischen, metallorganischen 
und/oder anorganischen Kunststof f en, die im Englischen z.B. 
35 mit ^plastics* 1 bezeichnet werden, umfasst % Es handelt sich urn 
alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der klassischen Halblei- 
ter (Germanium, Silizium) und der typischen metallischen Lei- 
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ter. Eine Beschrankung im dogmatischen Sinn' auf brganisches 
Material als Kohlenstof f-enthaltendes Material ist denmach 
nicht vorgesehen, vielmehr ist auch an den breiten Einsatz 
von z.B. Siliconen gedacht. Weiterhin soli der Term keiner 
5 Beschr&iikung auf polymere oder oligomere Materialien unter- 
liegen, sondem es ist durchaus auch der Einsatz von „small 
molecules'* denkbar. 

Als „untere Schicht* wird hier jede Schicht eines OFETs be- 
10 zeichnet, auf die eine zu strukturierende Schicht aufgebracht 
wird. Die Formschicht aus dem Formpolymer schliefit an die 
„untere Schicht* oder das Substrat an. Das Formpolymer wird 
hier durch die Bezeichnung *polymer* auch nicht auf einen po- 
lymeren Aggregatszustand festgelegt, vielmehr kann es sich 
15 bei dieser Substanz auch um alle praktisch einsetzbaren 
Kunststoffe zur Ausbildung einer Negativ-Form handeln. 

Im Folgenden wird eine Ausfiihrungsform des Verfahrens noch 
anhand von schematischen Figuren naher erliutert. 

20 

Figuir l~. l— zeigt^daa Substrat^oder" einerunt ^ere^SbfiiicKl^l^auf^ 
die die Formschicht der Negativ-Form 2, beispielsweise aus 
einem Formpolymer wie einem UV-h&rtbaren Lack, z..B. vollfl§.- 
chig aufgebracht ist. Die Formschicht 2 wird mit einem PrSge- 

25 stempel 4, wie in Figur 1.2. gezeigt, mit Vertiefungen verse* 
hen, also es werden in die Formschicht 2 Vertiefungen mit dem 
Stempel 4, der beispielsweise aus Siliziumdioxid(Si0 2 ) sein 
kann, eingeprSgt. WShrend der Stempel 4 die Vertiefungen 12 
einpragt wird die Formschicht 2 mit UV-Licht bestrahlt, wo- 

30 durch das Formpolymer 2 unter permantenter Ausbildung der 

Vertiefungen 12 aushSrtet. Dadurch entstehen die Vertiefungen 
12 in der Formschicht 2, wie sie in Figur 1.3. gezeigt sind. 
Der Stempel 4 wird nach beendigter Pragung aus der Form- 
schicht 2 herausgezogen. In die Vertiefungen 12 wird das 

35 Funktionspolymer 8 (z.B. Polyanilin) mit einem Rakel 9 hin- 
eingerakelt (Figur 1.4.). In Figur 1.5. erkennt man, wie im 
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fertigen OFET das Funktionspolymer 8. die Vertiefungen 12 der 
Formschicht 2 ausfxillt. 

Figur 2 zeigt eine weitere Ausftihrungsform des Verfahrens ini 
5 •.: kontinuierlichen Prozess oder kontinuierl : chen Rollendruck. 
x Zu sehen ist das Band aus Substrat oder unterer Schicht 1 mit 
dem Fortnpolymer 2, das ein UV-hirtbarer,' aber auch ein ther- 
. ...misch h&rtbarer Lack sein kann. Dieses Band wird nun von 

..links nach rechts, wie durch den Pfeil 13 angedeutet, entlang 
10 -mehrerer Andruckrollen 10 verschiedenen Arbeitsschritten un- 
. terworfen. ZunSchst passiert es das Schattenblech 3, rait dem 
das noch nicht gehcLrtete Fortnpolymer 2 gegen -Bestrahlung ge- 
schiltzt wird, Danach werden in das Formpolymer 2 mit Hilfe 
der Stempelrolle 4 Vertiefungen eingepragt, die mit der in 
15 der Stempelrolle 4 integrierten UV-Lampe 5 gleich angehartet 
werden. Die von 5 ausgehende Pfeilrichtung zeigt die Richtung 
des Lichtkegels, der von 5 ausgestrahlt wird, an. Das mit 
Vertiefungen 12 in der Formschicht 2 versehene Band zieht 
dann unter einer UV-Lampe oder Heizung 6 zur Nachhirtung vor- 
20 bei, so dass ein strukturierter Lack 7 entsteht. In den 

strukturierten -Lack" 7 mit den~ Vertiefungen 12 wird" dann" mit" 

dem Rakel 9 das Funktionspolymer 8 eingerakelt, so dass die 
. fertige Struktur 11 entsteht. 



25 
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Patentansprtiche 

X. organischer Feld-Bffekt -Transistor (OFET) , zumindest fol- 

gende Schichten auf einem Substrat umfassend: 
5 - eine organische Halbleiterschicht zwischen und Ober zu- 
mindest einer Source- und zumindest einer Drain-Elek- 
trode, die aus einem leitenden organischen Material 

sind, . . . 

eine organische Isolationsschicht xSber der halbleitenden 
10 Schicht und 

eine organische Leiterschicht, 

wobei die. -Leiterschicht. und zumindest eine der beiden anderen 

Schichten strukturiert ist. 

15 2. OFET nach Anspruch 1 mit einem Abstand 1 zwischen Source 
und Drain Elektrode von kleiner 20 Aim, insbesondere von klei- 
ner 10 /xm und ganz bevorzugt von 2 bis 5 pm. 

3. OFET nach einem der Ansprilche 1 oder 2, der eine Elektrode 
20 mit einer Schichtdicke von 1/zm umfasst. 



4. Integrierte Schaltung, die zumindest einen OFET, der zu- 
mindest eine .strukturierte Leiterschicht und eine weitere 
strukturierte Schicht hat, umfasst. • • - 

25 

5. Verfahren sur Strukturierung eines OFETs durch Rakeln von 
zumindest einem Funktionspolymer. in eine Negativ-Form. 

.6. Verfahren nach Anspruch 5, folgende Arbeitsschritte umfas- 
30 send: 

a) auf einem Substrat oder einer unteren Schicht wird eine 
Formschicht fur eine Negativform aufgebracht, 

b) diese Formschicht erhalt Vertiefungen, die den Negativen 
der spateren Strukturen entsprechen und 

35 c) in diese Vertiefungen wird dann das Funktionspolymer hin- 
eingerakelt . 
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7 . Verfahren nach einem der Ansprfiche 5* oder 6 , bei dem die 
Formschicht nach der Strukturierung entfernt wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 7, bei dem zumin 
5 dest zweimal das Funktionspolymer in die Vertiefungen der 

Formschicht eingerakelt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 5. bis .8, bei. dem die 
Vertiefungen in der Formschicht durch Imprinting erzeugt wer 

10 den. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche- 5 bis 9, das als kon- 
tiniuerliches Verfahren mit einem durchlauf enden Band durch- 
gefuhrt wird. 

15 
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